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0 Pigmentdispersionen, Verfahren zu ihrer Herstellung iind Ihre Verwendung. 



© Die Erfindung betrifft Pigmentdispersionen, die als Oispergiermittel Alkyigiykolethersuifate und Phos- 
phorsaureester yon Fettalkoholen und oxethylierten Fettalkoholen enthalten und die sich zum Pigmentieren von 
waflrigen Median, insbespndere von KDsnr>etikartikeln wie Seifen, Rngennalfarben und Waschpulvem eignen. 
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Pigmentdispersionen, Verfahren zu ihrer Hersteliung und Ihre Verwendung 

Die Erfindung betrifft Pigmentdisperstonen, ihre Hersteliung und ihre Verwendung zum Pigmentieren" 
von waBrigen Medien, insbesondere von Kosmetikartikefn. 

Es ist eine Vielzahl von Pigmentdispersionen fur die verschiedendsten Bnsatzgebiete bekannt. die als 
Dispergiermittel anionische und/oder nichtionogene Hilfsmittel enthalten. In der Regel handelt es sich bei 
diesen Hiifsmittein um Alkylaryl-Verfaindungen, deren Oxalkylierungs-und/oder Suifierungsprodukte. Diese 
Dispergiermittel, die sich hervorragend zum Dispergieren von Feststoffen in waBrigen Systemen eignen, 
sind nur bedingt biologisch abbaubar und daher fur den Einsatz auf dem Kosmetiksektor und Reinigungs- 
mittelsektor ungeeignet. Auch sind bei diesen Produkten Haut-und Schleimhautunvertraglichkeiten in der 
Regel nicht auszuschiiefien. Zum Pigmentieren von Kosmetikartikeln sind daher Pigmentdispersionen 
erwunscht, die neben geelgneten Farbmittein fur den Kostmetiksektor als Dispergiermittel Substanzen 
enthalten, die als Grundstoffe fiir die Kosmetik und Pharmazie Verwendung finden. 
Gegenstand der vorliegenden Erfindung srnd Pigmentdispersionen. bestehend aus 

A) 10 bis 80 Gew.-%, vorzugsweise 20 bis 70 Gew.-% eines Pigments, 

B) 2 bis 20 Gew.-%, vorzugsweise 3 bis 15 Gew.-% eines oder mehrerer Alkylglykolethersuifate der 
allgemeinen Forme! (I) 

R^"0-(CH2CHr-O)mSQ3M (I) 
worin 

Ri fur einen Afkyl-oder Alkenylrest mit 6 bis 28 C-Atomen, vorzugsweise mit 10 bis 20 C-Atomen,* 
m fur eine ganze Zahi von 1 bis 20, vorzugsweise 1 bis 1 0 und 

M fur ein physiologisch unbedenkiiches Kation. vorzugsweise ein Alkaiimetailkation oder etn Ammoniu* 
mion, 
steht 

C) 0,1 bis 10 Gew.-%, vorzugweise 0»3 bis 5 Gew.-% eines oder mehrerer Phosphorsaureester der 
^ allgemeinen Forme! (II) 

a 

rR2-0-(CffcCH2-0-)JpP (OH)aup (11) 
worin 

die R2 unabhangig voneinander jeweils fur einen Alkyl-oder Alkenylrest mit 4 Ws 28 C-Atomen, vorzugs- 
weise 8 bis 20 C-Atomen, 

die n unabhangig voneinander jeweils fur eine ganze Zahl von 0 bis 1 0. vorzugsweise 0 bis 5. und 
p fDr eine ganze Zahl von 1 bis 3 stehen. 

D) 0 bis 60 Gew.-%, vorzugsweise 3 bis 50 Gew.-%, insbesondere 5 bis 40 Gew.-% eines 
physiologisch unbedenklichen WasserrOckhaitemittels, 

E) 0 bis 5 Gew.-%, vorzugsweise 0 bis 3 Gew.-% ubiicher Zusatzstoffe und 

F) 0 bis 80 Gew.-%, vorzugsweise 10 bis 60 Gew.-% Wasser. wobei die Summe der enthaltenen 
Bestandteile (A), (B), (C). (D), (E) und (F) 100 Gew.-% der Pigmentdispersion betragt 

Die obengenannten Beststfidtelle (B), (C), (D) der erfindungsgemaBen Pigmentdispersionen sind Im 
Cosmetic-Ingredient-Dictionary in der CTFA-Liste (Cosmetic Toiletry Fragrance Association) aufgefuhrt. Die 
unter (B) aufgefuhrten Alkylglykolethersuifate werden in Shampoos, Schaum-und Duschbadem sowie 
anderen Korperreinigungsmitteln eingesetzt und sind nach der Methylenbiau-Methode zu 98 % abbaubar. 
Die unter (C) aufgefuhrten Phosphorsaureester finden in der Kosmetik Verwendung als Emulgatoren in 
cremeformigen OHn-Wasser-EmuIslonen. 

LSBt man bei der Hersteliung der Pigmentdispersionen das unter (C) aufgefuhrte Hilfsmittel weg, so ist 
beim Dispergieren unter ubfichen waBrigen Bedingungen, beispielsweise mit RuhrwerkskugelmOhlen. eine 
extreme Schaumbildung der waBrigen Dispersion festzustellen. Die Schaumbildung fuhrt u.a. zu einem 
drastischen Ruckgang der Mahlleistung der Ruhrwerkskugelmuhien. Uberraschenderweise gelingt es durch 
die Anwesenheit eines der unter (C) aufgefuhrten Phosphorsaureester bei der Hersteliung der erfindungs- 
gemaBen Pigmentdispersionen die ubermaBige Schaumbildung auf ein normales MaB zuruckzudrangen. 

Die nach dem Dispergieren erhaltenen waBrigen Pigmentdispersionen konnen als solche in Anwen- 
dungsmedien eingearbeitet oder auch getrocknet und als Pulver weiterverarbeitet werden. 

Die erfindungsgemaBen Pigmentdispersionen weisen uberraschend hohe Farbstarke und gute Lagersta- 
bilitat auf. Der Bestandteii (C) hat dabei keinen negativen EinfiuB auf die genannten anwendungstechni- 
schen Eigenschaften der Pigmentdispersionen. 
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Von besonderem i^j^^se sind die erfindungsgema(3en Ptgmentdispi^^en, bei denen der Bestand- 
teil (B) aus foigenden Verbindungen ausgewShIt ist Alkaiisafze und Ammoniumsatze. vorzugsweise Na- 
triumsalze von Alkyl-oder Alkenylmonoglykolethersulfaten oder Alkyl-oder Alkenyloligoglykolethersulfaten 
mit bis zu 20. vorzugsweise bis zu 10. insbesondere 2 oder 3 Oxethyleinheiten und mit Alkylresteh bzw. 
5. Alkenylresten wie Hexyl. Heptyl. Octyl. Nonyl. Decyl, Undecyl, Dodecyl. Tetradecyl. Pentadecyt, Hexadecyl, 
Heptadecyl, Octadecyl. Nonadecyl. Eicosyl, Heneicosyl, Docosyl. Tricosyl, Tetracosyl, Pentacosyl, Hexaco- 
syl. Heptacosyl, Octacosyl, 2-Methyl-penty!. 2-Ethyl-hexyl. 2-Propyl-heptyl. 2-Butyl-octyl. 2-Pentyi-nonyl. 2- 
Hexyl-decyl, 2-Heptyl-undecyl, 2-Octyl-dodecyl. 2-Nonyl-trjdecyl, 2-Decyi-tetradecyl, 2-Undecytl-pentadecyl, 
2-Dodecyl-hexadecyl. 10-Undecenyl. 9c-Octadecenyl. 9t-OctadecenyI, 9c,12c-Octadecadienyl. 9c, 12c. 15c- 

70 Octadecatrlenyl, 9c-Eicosenyl, 5.8,11. 14-Eicosatetraenyl. 1 3c-Docosenyl und l3t-Docosenyl. vorzugsweise 
Decyl, Dodecyl. Tetradecyl, Hexadecyl, Octadecyl und 9c-0ctadecenyl; besonders bevorzugt sind als 
Bestandteile (B) der erfindungsgemaflen Pignnentdispersionen die Natriumsaize von Oleyltriglykolethersul- 
fat. Stearyltriglykolethersulfat. Cetyltriglykolethersulfat, Tetradecyltriglykolethersulfat Lauryltriglykolethersul- 
fat, Lauryldiglykolethersulfat. Tetradecyldiglykoiethersulfat. Cetyldiglykolethersulfat, Oleyldigiykolethersulfat. 

75 Stearyldiglykolethersulfat und Gemische der genannten Verbindungen, insbesondere Lauryldiglykolethersul- 
fat und Tetradecyldiglykoiethersulfat 

Die erfindungsgemafien Pigmentdisperslonen enthalten als Bestandteil (C) Orthophosphorsaureester 
von gegebenenfalls mit bis zu 10 Mol Ethylenoxid, vorzugsweise mit bis zu 5 Mol Ethyienoxtd oxethylterten 
Alkanolen oder Alkenolen wie Butanol, Pentanol, Hexanol, Heptanol, Octanol. Nonanol, Decanol, Undecanol, 

20 Dodecanol, Tridecanol, Tetradecanol, Pentadecanol, Hexadecanol. Heptadecanol, Octadecanol. Nonadeca- 
nol, Eicosanol, Heneicosanol, Docosanol, Tricosanol, Tetracosanol, Pentacosanol, Hexacosanol, Heptacosa* 
noi, Octacosanol. 2-Methyl-pentanol. 2-Ethyl-hexanol, 2-Propylheptanol, 2-Butyl-octanol, 2-Pentyl-nonanol. 
2-Hexyl-decanoi, 2-Heptyl-undecanol. 2-Octyl-dodecanol, 2-Nonyl tridecanol. 2-Decyl-tetradecanol. 3- 
Undecyl-pentadecanol, 2-Dodecyl-hexadecanoI, 10-Undecenol, 9c-Octadecenol. 9t-Octadecenol, 9c,12c- 

25 Octadecadienol. 9c.12c.15c-Octadecatrieno!, 9c-Eicosenol, 5.8.11,14-Bcosatetraenol. 

13c-Docosenol und l3t-Docoseno!, vorzugsweise Mono-, Di-und Tri-Orthophosphorsaureester von Octa- 
nol. Decanol, Dodecanol, Tetradecanol, Hexadecanol, Octadecanol, 9c-Octadecanol, Eicosanol und Oxethy- 
■* late der Alkohoie mit bis zu 5 Oxethyl-Einheiten sowie Gemische der Orthophosphorsaureester. Besonders 
bevorzugte Phosphorsaureester der obengenannten Formel (II) sind Mono-. D»-und Tri- 

30 (lauryltetraglykolether)-orthophosphorsaureester, Mono-, Di-und Trt-(tetradecyltetraglykolether>-orthophos- 
phorsaureester, Mono-. Di-und Tn-(cetyltetraglykoi)-orthophosphorsaureester. Mono-, Di-und Tri- 
(steary ltetragiykolether)-orthophosphorsaureester. Mono-. Di-und Tri-(octadecenyiglykolether)-orthophos- 
phorsaureester und besonders Mono-, Di-und Tri-(octadecenyl)-orthophosphorsaureester. 

Als Bestandteil (D) der erfindungsgemaBen Pigmentdispersionen eignen sich vorzugsweise Was- 

35 serruckhaltemittel des Zuckeralkoholtyps, wie Sorbit, Mannit, Adonit, Dulcit, Erthrtt. Xylith und insbesondere 
Glycerin, oder Glykole wie 1.2-Propandiol. 

Die erfindungsgemaBen Pigmentdispersionen k5nnen aufierdem andere fOr den Kosmetiksektor Qbiiche 
Hllfsstoffe wie Antiabsetzmittel, Netzmittel und Konservlerungsmittel in untergeordneten Mengen enthalten 
(siehe Bestandteil( E)). 

40 Die erfindungsgemaBen Pigmentdispersionen enthalten als Bestandteil (A) Pigmente, wobel hier unter 

dem Begriff Pigment weitgehend in Wasser und in organlschen Losemittein unlosliche Farbmittel, wie 

anorganische Pigmente, Pigment-Fullstoffe und organische Pigmente. zu verstehen sind, soweit sie in der 

Kosmetik-Verordnung zugelassen sind. 

Als anorganische Pigmente bzw. Fullstoffe eignen sich beispielsweise WeiBpigmente und Buntpigmente 
45 wie Titandioxide. Bsenoxide und RuB. insbesondere Pigment Yellow 42/43 (CJ. Nr. 77492), Pigment Brown 

6/7 (CJ. Nr. 77491), Pigment Black 11 (C.I. Nr. 77499) und Pigment White 6 (C.I. Nr. 77891). 

Als geeignete organische Pigmente sind u.a. Pigmente aus der Gruppe der Azo-, Kupferphthalocyanin-, 

Indigo-, Anthrachinon-, Dioxazin-und Chinacridon-Pigmente zu nennen. vorzugsweise Pigment Red 4 (C.l. 

Nr. 12085). Pigment Red 181 (C.I. Nr. 73360). Pigment Red 5 (C.I. Nr. 12490), Pigment Red 68 {C.l. Nr. 
50 15525), Pigment Green 7 (C.l. Nr. 74260). Pigment Red 3 (C.I. Nr. 12120). Pigment Red 12 (C.l. Nr. 12385). 

Pigment Blue 15 (C.l. Nr. 74160), aber auch beispielsweise Pigment Yellow 1 (C.l. Nr. 11680), Pigment 

Orange 43 (C.L Nr. 71105). Pigment Red 2 (C.l. Nr. 12310). Pigment Red 7 (C.l. Nr. 12420), Pigment Red 8 

(C.I. Nr. 12335). Pigment Red 10 (C.l. Nr. 12440), Pigment Violet 23. (C.l. Nr. 51319). Pigment Red 209 (C.l. 

Nr. 73905). Pigment Yellow 12 (C.l. Nr. 21090). Pigment Yellow 13 (C.l. Nr. 21100), Pigment Yellow 83 (C.l. 
55 Nr. 21108), Pigment Orange 34 (C.l. Nr. 21115). Pigment Red 9 (C.l. Nr. 12460) und Pigment Red 112 (C.l. 

Nr. 12370), Pigment Orange 4 (C.L Nr. 12459). Pigment Orange 1 (C.L Nr. 11725), Pigment Red 146 (C.l. 

Ni-. 12485). Pigment Red 171 (C.l. Nr. 12512). Pigment Red 175 (C.l. Nr. 12513). Pigment Red 88 (C.l. Nr. 

73312). Pigment Red 209 (C.I. Nr. 73905). Pigmertt Red..122, Pigment Reds 144, 166.. 170 and 188. 

3^ 
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Pigment Orange 13 (C.I. Nr. 21110), Pigment Orange 20 (CI. Nr. 77199), Pigment Yellow 2 (C.I. Nr. 11730).- 
Pigment Yellow 49 (C.I. Nr. 11765). Pigment Yellow 97 (C.I. Nr. 11767), Pigment Yellow 16 (C.l. Nr. 20040), 
Pigment Yellow 17 (C.I. Nr. 21105), Pigment Yellow 55 (C.l. Nr. 21096), Pigment Yellow 38 (C.l. Nr. 77878)!- 
Pigment Yellow 36 (C.L Nr. 77975), Pigment Green 8 (C.J. Nr. 10006), Pigment Green 10 (C.I. Nr. 12775)r 
Pigment Green 37 (CI. Nr. 74255). Pigment Blue 16 (CJ. Nr. 74100) und Pigment Blue 30 (C.L Nr. 77420). ' 

Gegenstand der Erfindung est auch das Verfahren zur Herstellung der erfindungsgem^Ben Pigmentdi- 
spersionen, wobel die Komponente (A) in Form von Pulver, Granulat Oder waBrigem Preflkuchen in 
Gegenwart von Wasser sowie mindestens den weiteren Komponenten (B) und (C) in an sich Obiicher Weise 
dispergiert wird, anschlleBend die gegebenenfalls Obrige Komponente (D) und/oder (E) zugemischt und die 
erhaltene waBrlge Pigmentdispersion mit Wasser auf die gewunschte Konzentration eingestellt oder die 
waBrige Pigmentdispersion getrocknet wird. 

Vorzugsweise werden die Komponenten (B), (C), (D), (E) und (F) zunachst vermischt. die Komponente 
(A) in die vorgelegte Mischung eingeruhrt und je nach Kornharte der eirigesetzten Feststoffe, beisplelsweise 
mit ROhrwerken, Dissolvern, Rotor-Stator-Muhlen, Kugelmuhlen. Ruhrwerkskugelmuhien wie Sand-und 
Perlmuhlen. Schnellmischem oder Knetappataturen dispergiert. 

Getrocknete Pigmentdispersionen werden vorzugsweise ohne Wasserruckhaltemittel (Komponente D) 
hergestellt. Die TnDcknung erfolgt dabei In fur waBrige Pigmentdispersionen Qbiicher Weise. insbesondere 
mittels Spruhtrocknung. 

Gegenstand der Erfindung ist auch die Verwendung der erfindungsgemaBen Pigmentdispersion zum 
Pigmentieren von waBrigen Medien, insbesondere von Kosmetikartikeln. 

ErfindungsgemaBe Pigmentdispersion besitzen eine gute Lagerstabilitat und einen hohen Feststoffge- 
halt. Die waBrigen Pigmentdispersionen besitzen gute rheologische Eigenschatten. Die waBrigen und die 
trockenen Pigmentdispersionen eignen sich zum Pigmentieren von waBrigen Medien, insbesondere von 
Kosmetlkartlkeln. wie Seifen, Rngermalfarben und Waschpulvem, sowie Mittein fur die dekorative Kosmetik, 
wie Cremes, Make-up und Schminkfettstifte. 

In den folgenden Herstellungsbeispielen bezelchnen Teile Gewichtsteile; Prozentangaben und 
Verhaltnisse beziehen sich auf das Gewicht. 



In einem Mahlbehalter wurden 8 Teile einer Mischung aus Mono-, Dl-und Tri-oleyl-orthophos- 
phorsaureester sowie 28 Telle einer 70 %igen waBrigen LSsung eines Alkyldiglykolethersulfat-Natriumsal- 
zes (Alkyl= Ci2/Ci4-Alkyl im VerhSltnis von ca. 72 : 28; natrv), 40 Teile Glycerin und 85 Teile Wasser 
vorgelegt und gemischt. Nachdem am Dissolver 200 Teile Pigment Yellow 3 eingeruhrt wurden, fCigte man 
1200 Teile Siliquarzit-Perlen (0 1 mm) zu iind lieB 1 Stunde in einer diskontinuierlichen 
Ruhrwerkskugelmuhle mahlen. Bel einer Kuhlwassertemperatur von 10*' C betrug die Mahlguttemperatur 
30 • C. Das Mahlgut wurde nach VerdOnnen mit 39 Teilen Wasser von den Mahlkorpem abgetrennt und 
entluftet Man erhielt eine lagerstabile. sehr gut flieBfShige Pigmentdispersion mit einem Pigmentgehalt von 
50 %. 



Analog Beispiel 1 wurden 180 Teile Pigment Yellow 1 in einer Mischung aus 24 Teilen der 70 %igen 
waBrigen Losung des Alkyldiglykolethersulfat-Natriumsalzes aus Beispiel 1, 12 Teilen einer Mischung aus 
Mono-. Di-und Tri-(aIkyltetraglykolether)-Orthophosphorsaureester (Alkyl= Ci2/Ct4-AIkyl, nativ), 40 Teilen 
Sorbit und 113 Teilen Wasser in einer Perlmuhle dispergiert. Nach Verdunnen mit 31 Teilen Wasser erhielt 
man eine gut flieBfahige, lagerstabile Pigmentdispersion mit einem Pigmentgehalt von 45 %. 



Analog Beispiel 1 wurden 160 Teile Pigment Blue 15:1 (C.L Nr. 74160) in einer Mischung aus 32 Teilen 
einer 70%lgen waBrigen Losung eines Alkyltriglykolethersulfat-Natriumsalzes (AlkyI = Cis/Cu-AlkyI; 
synthetisch), 8 Teilen einer Mischung aus Mono, Di-und Trioleylorthophosphorsaureester, 80 Teilen Glyce- 
rin und 80 Teilen Wasser in einer Perimuhle dispergiert. Nach Verdunnen mit 40 Teilen Wasser erhielt man 
eine gut flieBfahige, lagerstabile Pigmentdispersion mit einem Pigmentgehalt von 40 %. 



Beispiel 1 



Beispiel 2 



Seispiel 3 
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Beispiel 4 




Analog Beispiel 1 wurden 235 Teile Pigment Green 7 in einer Mischung aus 37,5 Teilen des in Beispiel 
1 beschriebenen Alkyldiglykolethersulfat-Natriumsalzes, 1 5 Teilen des in Beispiel 1 beschriebenen Phos- 
phorsaureesters, 125 Teilen Glycerin und 67,5 Teilen Wasser dispergiert und mit 20 Teilen Wasser 
verdunnt. Die Viskositat der erhaltenen Pigmentdispersion betrug 0,83 Pas (Pas = Pascaisekunden) bel 
einem Schergefalle von D= 56 s"". 



Vergieichsbeispiel 1 

Analog Beispiel 1 wurden 240 Teile Pigment Green 7 in einer Mischung aus 37,5 Teilen des in Beispiel 
1 beschriebenen Alkyldigtykolethersulfat-Natriumsalzes, 125 Teilen Glycerin und 75 Teilen Wasser disper- 
giert und anschlieBend mit 22,5 Teilen Wasser verdOnnt. Die Viskositat der erhaltenen Pigmentdispersion 
betrug 0,85 Pas bei einem Schergefalle von D= 56 5"\ Wahrend der Disp)ergierung in der PerlmOhle trat 
Starke Schaumbiidung auf. 



Vergieichsbeispiel 2 

Analog Beispiel 1 wurden 230 Teile Pigment Green 7 in einer Mischung aus 30 Teilen eines 
Additionsprodukts von Nonylphenol und 30 Mol Ethylenoxid, 150 Teilen Glycerin und 80 Teilen Wasser 
dispergiert Nach Verdunnen mit 35 Teilen Wasser betrug die Viskositat der erhaltenen Pigmentdispersion 
0,82 Pas bei einem Schergefalle von D» 56 s~\ 



Schaumtest 

Um das Schaumverhaiten unter Praxis-bzw, Herstellungbedingungen zu prOfen, wurden die Pig- 
mentpraparationen aus Beispiel 4, Vergieichsbeispiel 1 und Vergieichsbeispiel 2 bei konstanten Bedingun- 
gen intensiv gerOhrt Die Ruhrzeit mit einem Sagezahndlssoiver (n - 5000 min"^; Produktmenge 200 g; 
Scheibendurchmesser 30 mm) betrug jeweils 30 min. Die Pigmentdispersionen besaden vergleichbare 
Viskositat Als Mafi fOr die Schaumbiidung wurde die Dichte der Dispersion nach dem Ruhren gemessen 
und mit der Dichte nach Entiuften der Dispersion vergleichen. Die gemessenen Dichten sind zusammen mit 
den Viskositaten der entlQfteten Pigmentdispersionen in der Tabelle 1 aufgefUhrt 



Tab ell e 1 



Dispersion 


Vi skositat 
D= 56 s""* 
(Pas) 


Dichte 
entliifte t 
(g X cm"^ ) 


Dichte nach dem Ruhren 
•I 

( g X cm ) 


BeisDiel 4- 


0,83 


1 ,45 


0.57 


Vergleichs- 
■faeispiel 1 


0,85 


1 ,47 


0,35 


Vergleichs- 
"beispiel 2 


0,82 


1 ,40 


0,56 
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Wie in Tabelle 1 zu sehen ist. neigt die Dispersion aus Vergleichsbeispiel 1 ohne Phosphors aureester 
extrem zur Schaumbildung. was aus der geringen Dichte nach dem Ruhren hervorgeht. Vergleichsbeispief 
2, das ein handelsubllches nichtionogenes Dispergiermittel enthSIt, welches nur ungenugend biologisch 
abbaubar ist, tst hinsichtfich der Schaumneigung mit dem erfindungsgema/3en Beispiet 4 vergleichbar. - 
5 - 

Anwendungsbeispiele 

1 00 Telle Seifengrundmasse werden in einem Kneter vorgelegt, 0,2 Telle der in den Beispielen 1 . 2, 3 
70 Oder 4 beschriebenen Pigmentpraparation sowie 50 Telle Wasser zugesetzt und 30 Minuten geknetet. Die 
gefarbte Seifengrundmasse wird anschlieSend bei 40'*C in einer Strangpresse erwarmt und nach Austriti in 
einer Form verprei3t. Man erhalt farbstarke, transparente Formstucke. Deckende Farbungen erhalt man, 
wenn zusatzilch zur Pigmentprapration 2 Teiie Titandioxid eingeknetet werden. 



75 

Anspruche 



1 . Pigmentdispersion, bestehend aus 
A) 10 bis 80 Gew.-% eines Pigments, 

20 B) 2 bis 20 Gew.-% eines Oder mehrerer Alkylglykoiethersulfate der allgemeinen Forme! (I), 
Ri-0-(CH2CH2-0-)mSQ3M" (I) 
worin 

fur einen Alkyl-oder Alkenylrest mit 6 bis 28 C-Atomen, 
m fur eine ganze Zahl von 1 bis 20 und 
25 M fur ein physiologisch unbedenkiiches Kation steht 

C) 0,1 bis 10 Gew.-% eines Oder mehrerer Phosphorsaureester der allgemeinen Formel (II), 

o 

" [R^O-{CH2CH2-0-) Jp P -(OH)3^ (II) 
worin 

30 die R^ unabhangig voneinander jewetis fOr einen Alky)*oder Alkenylrest mit 4 bis 28 C-Atomen, 
die n unabhangig voneinander jewei Is fur eine ganze Zahl von 0 bis 10 und 

p fur eine ganze Zahl von 1 bis 3 stehen, 

D) 0 bis 60 Gew.-% eines physiologisch unbedenklichen WasserrQckhaltemittels, 

E) 0 bis 5 Gew-% ubiicher Zusatzstoffe und 
35 F) 0 bis 80 Gew.-% Wasser, 

wobei die Summe der enthaitenen Bestandtetle (A), (B), (C), (D), (E) und (F) 100 Gew.-% der Dispersion 
betragt. 

2. Pigmentdispersion nach Anspruch 1 , gekennzeichnet durch einen Gehalt von 
(A) 20 bis 70 Gew.-% eines Pigments, 

40 (B) 3 bis 15 Gew.-% eines Oder mehrerer der im Anspruch 1 genannten Alkylglykoiethersulfate der Formel 
(I). 

(C) 0,3 bis 5 Gew.-% eines Oder mehrerer der in Anspruch 1 genannten Phosphorsaureester der 
allgemeinen Formel (II). 

(D) 3 bis 50 Gew.-% eines WasserrQckhaltemittels, 
45 (E) 0 bis 3 Gew.-% ubiicher Zusatzstoffe. 

(F) 10 bis 60 Gew.-% Wasser, 

wobei die Summe der enthaitenen Bestandteile (A) bis (F) 100 Gew.-% der Dispersion betragt. 

3. Pigmentdispersion nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch gekennzeichnet. dafi ein oder mehrere 
Alkylglykoiethersulfate der in Anspruch 1 genannten Formel (!), worin 

50 R^ fur einen Alkyl-oder Alkenylrest mit 10 bis 20 G-Atomen, 
m fur eine Zahl von 1 bis 10 und 
M fur ein Alkalimetall oder das Ammoniumion steht, 
enthalten ist bzw. sind. - 

4. Pigmentdispersion nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dafi R^ fur einen Alkyl-oder Alkenyl- 
55 rest mit 12 bis 18 C-Atomen und 

m fur 2 Oder 3 steht. 
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5. Pigmentdrspers^^lch einem oder mehreren der Anspruche 1 biHRadurch gekennzeichnet. da/3 
ein Oder mehrere Phosphorsaureester der in Anspruch 1 genannten allgemeinen Formel <II). worin 

R2 fQr einen Alkyl-oder Alkenylrest mit 8 bis 20 C-Atomen. 
n fur 0. 1 . 2. 3, 4 oder 5 und 
5 p fur 1 , 2 Oder 3 steht, 
enthalten ist bzw. smd. 

6. Pigmentdisperslon nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet. daB 
R2 fur einen A!kyl-oder Alkenylrest mit 12 bis 18 C-Atomen steht. 

7. Vertahren zur Herstellung der nach einem der Anspruche 1 bis 6 defrnierten Pigmentdisperslonen. 
70 dadurch gekennzeichnet, 6aB die Komponente (A) in Gegenwart von Wasser und mindestens den weiteren 

Komponenten (B) und (C) dispergiert wird. anschliefiend die gegebenenfalls ubrige Komponente (D> 
und/oder (E) zugemischt und die erhaltene waflrige Pigmentdisperslon mit Wasser auf die gewunschte 
Konzentration eingestellt oder die wafirige Pigmentdisperslon getrocknet wird. 

8. Venvendung einer nach einem oder mehrerejn der Anspruche 1 bis 6 definierten Pigmentdlspersio 
75 nen zum Pigmentieren von wafirigen Medien. 

9. Verwendung nach Anspaich 8 zum Pigmentieren von Kosmetlkartikeln. 

10. Venwendung nach Anspruch 9 zum Pigmentieren von Seifen, Fingermaffarben und Waschpulvem. 
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